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Beim direkten Ziehen von Glasrohr aus einer 
Schmelze tritt haufig das Problem auf, die richtige 
Temperatur der Glasschmelze schnell und miihelos 
einzustellen. 

Bei den meisten bekannten Glasrohr-Ziehverfah- 5 
ren wird fur den eigentlichen ZiehprozeB eine Zwi- 
schenstufe angewendet. So wird bei einem bekannten 
Verfahren das Glas erst auf eine rotierende Pfeife 
gewickelt und dann abgezogen. Bei einem weiteren 
bekannten Verfahren wird eine kleine rotierende io 
Wanne benutzt, aus der das Rohr abgezogen wird. 
Bei anderen bekannten Verfahren lauft das Glas ver- 
iikal aus einer Diise aus und wird als Rohr ab- 
gezogen. Bei den letzteren ergeben sich jedoch bei 
etwas weicheren Glasern gewisse Schwierigkeiten in 15 
der Temperaturhaltung an der Diise. 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
direkten Ziehen von Glasrohr aus einer Schmelze mit 
Hilfe einer Schmelzvorrichtung, bestehend aus einer 
Schmelzwanne, einem Ziehdorn und einer Diise. Die «o 
neue Losung besteht darin, daB ein elektrischer 
Strom direkt durch die Glasschmelze geleitet wird, 
derart, daB zwischen den Ziehdorn und die Diise 
eine regelbare Wechselspannung angelegt wird. 

Der Vorteil des erfindungsgemaBen Verfahrens ist 35 
darin zu sehen, daB die Glastemperatur miihelos ein- 
zustellen ist. Das Glas kann dabei in der Schmelz- 
wanne auf einer tieferen Temperatur gehalten werden. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB der in ver- 
tikaler Richtung bewegliche Ziehdorn gestattet, die 30 
Wandstarke bei der Anpassung der elektrischen 
Spannung miihelos zu andern. 

Die Zeichnung veranschaulicht in einem Ausfiih- 
rungsbeispiel eine Anordnung zur Ausfiihrung des 
neuen Verfahrens. Bei dem Ausfuhrungsbeispiel ist 35 
die Schmelzwanne 1, die aus hochfeuerfestem Ma- 
terial, 2. B. aus Schamottesteinen, aufgebaut ist, im 
Boden mit einer Ringduse2 ausgestattet. Diese ist 
einerseits durch die vorzugsweise aus Molybdan be- 
stehende Platte 3 mit einer dusenfdrmigen, im Quer- 40 
schnitt kreisrunden Offnung und andererseits durch 
den konischen Dorn 4 gebildet. Der Dorn 4, der vor- 
zugsweise ebenfalls aus Molybdan besteht, besitzt 
einen Kanal 5, durch den wahrend des Ziehvorganges 
mit geringem Uberdruck ein inertes Gas eingeblasen 45 
wird, um das entstehende Glasrohr offen zu halten. 
Der Dorn 4 ist zentrisch beziiglich der Dusenoffhung 
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in der Platte 3 angebracht. Durch Verschieben des 
Domes 4 in der Langsrichtung kann die Wandstarke 
des aus der Schmelze herausgezogenen Glasrohres 
beeinfluBt bzw. eingestellt werden. Uber den Regel- 
transformator 6 wird zwischen die Diise und den 
Ziehdorn eine regelbare Wechselspannung angelegt 
Der Dorn ist in seiner Langsrichtung einstellbar an- 
geordnet, so daB er bei Beginn Oder wahrend des 
Ziehvorganges noch eingestellt werden kann. 

Die dusenformige Austrittsoffnung in der Platte 3 
der Schmelzwanne ist zunachst in iiblicher Weise 
geschlossen, bis das in der Schmelzwanne sich befind- 
liche Glas flussig ist. Alsdann wird zur Erzeugung 
einer bestimmten Temperatur der Glasschmelze in 
der Diise iiber den Regeltransformator eine bestimmte 
Wechselspannung zwischen Diise und Ziehdorn an- 
gelegt und anschlieBend die Austrittsoffnung der 
Platte 3 geoffnet und der Dorn 4 eingefuhrt. Zugleich 
wird iiber den Kanal 5 mit geringem Oberdruck ein 
inertes Gas eingeblasen. Das nunmehr austretende 
zahfliissige Glasrohr hat einen kreisringformigen 
Querschnitt. 

Patentanspruch: 

Verfahren zum direkten Ziehen von Glasrohr 
aus einer Schmelze mit Hilfe einer Schmelz- 
vorrichtung, bestehend aus einer Schmelzwanne, 
einem Ziehdorn und einer Diise, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein elektrischer Strom 
direkt durch die Glasschmelze geleitet wird, der- 
art, daB zwischen den Ziehdorn und die Diise 
eine regelbare Wechselspannung angelegt wird. 
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